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Die folgenden Angaben sind den votn Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

® Zubereitungen von Emulsionstyp W/0 mit erhohtem Wassergehalt, mit nnittelpolaren und/oder unpolaren 

Lipiden und einem oder mehreren grenzflachenaktiven Polyethern vom Typ A-O-B-O-A 
@ Wasser-in-6l-Emulsionen 

(a) ernes Gehaltes an Wasser und gegebenenfalls wasser- 
loslichen Substanzen von insgesamt mindestens 70 
Gew.-% und eines Gehaltes an Lipiden, Emulgatoren und 
lipophilen Bestandteilen von insgesamt hochstens 20%, 
jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitun- 
gen, 

(b) mit einer Lipidphase, deren Gesamtpolaritat 20 und 45 
mN/m liegt, 

(c) enthaltend wenigstens eine grenzflachenaktive Sub- 
stanz, gewahtt aus der Gruppe der Substanzen der Poly- . 

■ ether aus 

- einer ollgo- oder polymeren Molekuleinheit B, deren 
Monomere verzweigte oder unverzweigtea,uhAikylengly- 
cole (cx,(i>-Dihydroxyalkane) mit 3-25 Kohlenstoffatomen 
darstellen und 

- zwei aus Polyoxyethylengruppen zusammengesetzten 

Einheiten A, 

- wobei die Molekuleinheiten A und B gemafS dem Sche- 
ma A-O-B-O-A uber Ethergruppen miteinander verknupft 
sind. 
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Beschreibung 

10001] Die vorlicgendc Edindung beiriffl kosmcUsche und dcrmaiologische Zubcreilungcn. insbesonderc solche vom 
w^n-vi^^^J:!^''"^ ' ^*'*'*^^'"^" ^" Hcrstcllung sowic ihrc Vcrwcndung fur kosmelischc und medizinische Zwecke, 
10002] Die rncnschhche Haul iibl als groBles Organ dcs Mcnschen zahlreiche lebenswichlige Funktionen aus. Mit 
durchschninhch clwa 2 Oberflache beim Erwachsenen koniml ihr eine herausragende Rolle als Schutz- und Sinnes- 
organ ?.u. Aulgabc dieses Organs ist cs, inechanische, ihcrmische. aklinische, chemische und biologische Reizc zu ver- 
miiteln und abzuwehrcn. AuBerdcin komml ihr cine bedeuicndc Rolle als Regulations: und Zielorean im menschlichen 
Slodwcchscl /.u. 



10003] Unicr kosniciischer Haulpflege ist in ersler Linie zu verslehen. die natUrliche Funklion der Haul als Bamcre ge- 
pn Umwelieinnussc (z, B. Schmulz, Chcmikalien, Mikroorganismen) und gegen den Verlusl von korpereigenen Stoffen 
o u Elektrolyic) zu slarkcn oder wicderherzuslellen sowie ihre Homschichl bei aufgetrelenen 

i»chaden in ihrein naturlichcn Regenerationsvennogcn zu unlcrsliilzen. 

100041 Werdcn die Barricrceigenschaflcn der Haut geMorl, kann es zu versliirklcr Resorption loxischer oder allergener 
uLm^c.^'^v' ''^^ Mikroorganismen und als l-'olge /.u loxischen oder allergischen Ilaulreaklionen kominen. 

|(MM)5j /icl licr llauipnege isl es remcr, den durch liiglichcs Waschcn vcrursachlen Fell- und Wasserverlusl der Haut 
aus/.ugleichcn. Dies isl gerade dann wichlig, wenn das naiurliche Rcgcnerationsverinogen nichl ausreicht. Aufierdein 
sollen Hauipllegeprodukle vor Uniwelleinflussen, insbesondere vor Sonne und Wind, schiitzen und die Haulaltcrung ver- 
/ogem 



20 I(K)06] Medr/anische topische Zusainmenselzungcn enlhalten in der Regel ein oder rnehrere Medikainenie in wirksa- 
nicr Kon/eniraiion. Der Einfachheit halber wird zur saubcren Unlerscheidung zwischen kosinelischer und medizinischer 
Anwendung und enisprechendcn Produkien auf die gesei/.lichen Bcsliiniiiungen der Bundesrepublik Dculschland vcr- 
wiesen (/. B. Kosnielikverordnung, Lebensinillel- und Ar/neiniiUelgeselz). 

|(M)07] Unter liniulsioncn versteht man iin allgcmeinen helerogene Svslemc, die aus zwei nich! oder nur begrenzt mil- 
einander luischbaren Mussigkeiten bestehen, die ublicherweise als Phasen bezeichnel werden. In einer Emulsion ist eine 
der beulen l lussigkeiien in Form feinsler Tropfchen in der anderen Flussigkeit dispergiert. 

|(M)081 Sind die beiden Flussigkeiien Wasser und Ol und licgen Ollropfchen Ibin vcricill in Wasser vor, so handell es 
sich uin eine Ol-in-Wasser-Emulsion (OAV-EiiiuLsion. /. B. Milch). Der Grundcharakler einer OAV-Emulsion isl durch 
das Wasser gcpriigl. Bei einer Wasscr-in-Ol-Emulsion (W/ai:muIsion. z. B. Buiier) handell es sich urn das unigekehrte 
Pnn/ip, wobei der Grundcharakler hier durch das Ol bcstinnul wird. 
|()001>] Naiiirlich isl dem 1-achmann cine Vielzahl von Moglichkeiien bckannl, siabile W/O-Zubereitungen zur kosme- 
iischen Oder dermatologischen Anwendung zu fonuuiieren, beispielswcise in Form von Cremes und Salben. die im Be- 
reich von Ruuin- bis Ilauiicmpcratur slreichfahig sind. oder uls Lolionen und Milche, die in diescin Tern pent turbereich 
eher Hiel^Iahig sind. Der Siand der Tcchnik kenni allcrdings nur wcnigc Forniulierungen. die so dunnflussig sind daB sic 
35 beispielsweise spriihbar waren. . * 

10010] /.udeni haben dunnnUssigc Zuberciiungcn des Siandes derTechnik hiiufig den Nachieil, daB sie instabil auf ei- 
nen engen Anwendungsbereich oder cine begrenzie Einsal/siolTauswahl bcgrenzi sind. Dunnfliissige Produkle in denen 
beispielswcise siark polare Ole wie die in handelsiiblichen Produkien sonst hiiufig vcrwendelen P/lanzenolc - ausrei- 
chend slabilisicn sind, gibi es daher zur Zeii auf dcin Markl nichi. 
40 |m)lli Unler dem BegrilT "Viskosilai" versieht man die Higenschafl einer Flussigkeit, der gegcnsciiigen laminaren 
Verschiebung /.weicr bcnachbarter Schichtcn einen Widersiand (Zahigkcit. innerc Reibung) enlgegenzuselzen Man de- 
hnien hcuie dicse sogcnannle dynamische Viskosiiiil nach T] = t/I> als das Verhiiltnis derSchubspannung zum Geschwin- 
digkeiisgradienien senkrechl zur Slromungsrichlung. l-iir newionschc Flussigkeiien islTl bei cegebener Temperalur eine 
vSiodkonsianic mit der Sl-Hinhcit Pascalsekunde (Pa • s). o i . 

MM)12| Der Quolient v = y\/p aus der dynamischen Viskosiliii ^ und der Dichic p der 1-lussigkeil wird als kineinatische 
yiskositai V bezeichnel und in der Sl-liinheil mVs angegeben. 

|(mi31 Als Fluidiliil «p) bezeichnel man den Kehrwen der Viskosilal (cp = ]/r\). Bei Salben und dergleichen wird der 
Oebrauchsweri unieranderem milbcslimml von der sogenannien Zugigkeil. Unler der Ziigigkeil einer Salbe oder Sal ben- 
grundlage oder dergleichen versteht man dcren liigenschafi, beim Absiechen verschieden lange Fadcn zu Ziehen- dem- 
enlsprechend unterseheidet man kurz- und langzugige Slolfe. * 
10014) Wiihrcnd die graphisehe Darslellung dcs l-licBverhaliens newionscher Fliissigkeiten bei gegebener Temperalur 
eine (.crude ergibi, /.ejgen sich bei den sogenannien nichlnewionschen Flussigkeiien in Abhangigkeil vom jeweiligen 
( reschwindigkeiisgeliillc D (Schergcschwindigkeii y) b/.w. der Schubspannung T ofl erhcblichc Abweichungen. In di esen 
l allcn labi sich die sogcnannle schcinbare Viskosilal hestimmen. die zwar nichl der Ncwionschen Gleichung gehorchl, 
i aus der sich jedoch durch graphisehe Verfahren die wahren Viskosiiatswene ennilteln lassen. 

|(M)15| IDic Fallkorperviskosimelrie isl Icdiglich /.ur Untersuchung newionscher Flussigkeiien sowic von Gascn geeig- 
nct. Sie basieri auf dem Siokes-Gesci/, nach dem fur das l-allcn cincr Kugcl durch eine sie umstromcnde Flussickeit die 
dynarnischc Viskosilal T\ aus * 

► 2r^iPK ■pFi) g 

besiimmbar i.si, wobei 

r = Radius der KugcL v = Fallgcschwindigkeil, Pk = Dichie der Kugel, = Dichie der Fliissigkeii und g = Failbcscln leu- 

|0016| W/O-Hmulsionen mit hohcni Wassergehali uml einer geringen Viskositiil. die dariiberiiinaus eine I^gcr^Iabi liliil 
aul wcisen, wic sic (ur niarkigangige Produkle gelmleri wird, sind nach dem Stand der Tcchnik nur sehr aufwendi S '^-^ 
lormuheren. Dcmenlsprecliend ist das Angeboi an ilerarligcn 1 brmulierungen auRersi gcring. (ileichwohl konnien der- 
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ariigc Fonnulierungcn dem Vcrbrauchcr bishcr nichi gekannte kosmelische Leislungen bielen. 

10017] Einc Aufgabc dcr vorliegcnden Erfindung war cs. Zubcreilungen zui Verfiiguhg zu slellcn, welche eine sehr ge- 
ringe Viskosilal haben und nichl die Nachlcile des Slandes dcr Technik aufwcisen. 

10018] ' Eine weilere Aufgabe dcr vorlicgenden Erfindung war es, Zubcreilungen zur Verfiigung zuslellen, welche mil 
cinem hohcn Gehalt an wasserloslichen und/odcr wassermischbaren Substanzen mil kosmeiischer oder dcimalologischer 5 
Wirksamkcil bcladen werdcn konncn,ohnc daB die galcnische Qualitat oderandcre Eigenschaflen dcrZubereitungcn be- 

cinlrachligi waren. 

(0019] Als sogenannie "High Inlcmal Phase"-Eniuli>ionen werdcn nach K. J. Lissanl: The Geomeiry of High-Intemal- 
Phase-Ratio Emulsions; Journal of Colloid and Interface Science 22/462-468 (1966) Emulsionen mil einer inneren 
Phase von inehr als 70% dcfinierl. Die Hcrslcllung slabiler. flieBfahiger Wasser-in-Ol-Emulsionen mil einem Wasserge- lO 
hall von inchr als 70% slelll sich als sehr schwierig dar. Insbesondere sind "High Internal Phase "-W/O-Emulsionen mil 
cincin sehr hohcn Wassergchall von nichr als 85% ("Very High Inlemal Phase "-W/OEmulsionen) nichl zuganglich. 
10020] Die ublichcrweise bei Wasscr-in-Ol-Eniulsionen angewandle Technik der Variation des Phasen-Voluraen-Ver- 
hiilmisscs (d. h. liinarbcilung hohcrer Mcngcn an fliissigcn Lipidcn) kann, auf Grund des niedrigen Lipidanleils bei 
"High Inlcrnal Phasc"-W/OBniulsionen nur bedingt, bei "Very High Inlemal Phase"-W/0-Eniuisionen) Qbcrhaupl nichl 15 
gcnuizt werdcn. Hs sind daher nur Wasscr-in-Ol-liuiulsioncn mil ciner fcslcn bis halbfcslcn Konsislcnz zuganglich. Auch 
die Vurwcniiung von polaren T jpiden, durch die ublichcrweise niedrigviskosere Wasser-in-Ol-Hmulsionen erhallcn wer- 
dcn, fiihrl nichl zum gewunschlcn Erfolg. 

10021] ttbcrraschend hal sich gezcigl, daB Wasscr-in-Ol-Einulsionen 

20 

(a) eincs Gchallcs an Wasscr und gcgebcnenfalls wasserlosHchen Subslanzen von insgesaml niindeslens 70Gew.- 
und cincs Gchallcs an Lipidcn, Hniulgaiorcn und lipophilen BesUindleilcn von insgesaml hochslcns 20% jeweils 

bczogcn auf das Gcsanugewichi der Zubcreilungen, 

(b) mil ciner Lipidphase dcren Gesamipolariiiii zwischen 20 und 45 mN/m licgt 

(c) cnihalicnd wcnigsiens cine grcnzniichcnakiivc vSubslanz, gcwahll aus der Gruppc dcr Subsianzen der Polyelhcr 25 
aus 

ciner oligo- oder polymcrcn Molckiilcinhcii B, dercn Monomcre vcrzwcigle oder unver/wcigle a,CO-Alky- 
lenglycolc (a,(0-Dihydroxyalkanc) mil 3 25 KohlcnslofTalomen darslcllcn und 
/wci aus Poiyoxyclhylcngruppcn /usanimengcsctzicn Einheilen A, 

wobci die Molckiilcinhciicn A und B gcmaB dcin Schema A-O-B-O-A ubcr Eihcrgruppen mileinander ver- 30 
kniipft sind, 

(icn Nachicilcn des vStandcs dcr Technik abhclfcn. 

|(M)22j Die Polyoxyclhylcnkomponcnic hal bcvor/.ugl folgende Grundslruktur 



H- 



-0 — CH2-CHr 



-OH 



n kann dabci voricilhafl Wcric von 10 200 annchiiicn. Bcsondcrs voneilhafl sind Polyoxyclhylcnkorpcr mil 20-70 Oxy- 
cihylcncinhciicn. 

|(K)231 Die Komponcnic dcr vcr/.wcigicn oder unvcr/.wcigicn a,0>Alkylcnglycolc haibevorzugi folgende Grundslruk- 
lur 

HO-f-R 04— H 

P 

wobci die (jruppicrung (-R-O-)p ini weiicrcn auch mil dcm Symbol R' bezeichnci werden soil, p nimml lypischerweise 
Wcric /.wischch 2 und 2(K) an. 

10.024] Die crfindung.sgumiiB vorlcilhaficn Copolynicrc sind crhahlich bcispielsweisc durch Ruakiionen gemaB dem 
ft>Igcndcn Schema 
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n unci in konnen dabei unabhangig voneinandcr vortcilhaft Weric von 10-200 annehinen. Besonders voneilhafl sind Po- 
lyoxyclhylcnkorper mil 20-70 Oxycthyleneinheilcn. 

I0025J Besonders vorteilhafl ini Sinne der vorliegenden Erfindung sind Vcrbindungen die in den Chemical Absiracls 
mil dcr Registalurnummer 78336-31-9 bezcichnelcn Polyethcr, welche die chemische Bezeichnung Polycthylenglycol- 
di(polydodccylengIycol)eiher tragen und beispielswcise als PEG-45 (dodecyl glycol) copolymer unler der Marke Elfa- 
cos® ST 9 (mililcres Molekulargcwichl ca. 4000 g/mol) bzw, als PEG-22 (dodecyl glycol) copolymer unter der Marke 
Eliacos® ST 37 (miuleres Molekulargewicht ca. 23(X) g/inol) von dcr Gesellschafi Ak^o Nobel Chemicals GmbH vcr- 
kaufi wcrden. 

10026] Die Gesainlipenge an den erfindungsgeiniiB verwendclen grenzflachenakliven Polyclhcm in den ferligen kos- 
mclischen oder dumialologischen Zubercilungen wird vorteilhalt aus denj Bereich von 0,1-30 Gew.-%, bevorzugl 
0.25-5.0 Gcw.-% insbesondere 0.75-3.5 Gcv/.'% gcwahli. bezogcn auf das Gesainigcwichl dcr Zubcreilungcn. 
{00271 5^war is! bekannl. daB sich mil Emulgaioren dcr vorab beschriebcnen Art W/O-Ernulsionen erzeugen lassen. 
Dennoch konnte der bekannle Stand der Technik nichi den Weg zur vorliegenden Erfindung weisen. 
10028] Im Rahnicn der vorliegenden OlTcnbarung wird als Oberbegrifl* lur I-eUe, Olc. Wachse und dergleichen gele- 
gcnilich dcr Ausdruck "Lipide" vcrwcndei, wic dcni Pachmannc durchaus gcliiufig isl. Auch werden die Begrifle "Ol- 
phiisc" und "Lipidphasc" synonym angewandl. 

|(M)29] Olc und IxMc unterscheidcn sich unler andereiii in ihrcr Pol aril iil, welche schwierig zu definieren ist. Es wurde 
berciis vorgeschlagcn, die Grenzflachcnspannung gegeniiber Wasser als MaB fur den Polaritalsindex eines Ols bzw. einer 
Olphase anzunchmcn. Dabei gill, daB die Polariliil dcr belrcficnden Olphase umso groBcr isl. je niedriger die Grenzfla- 
chcnspannung zwischen diescr Olphase und Wasser isi. ErfindungsgeinaB wird die Grenzflachcnspannung als ein mog- 
lichcs MaB fur die Polarilal einer gegcbcncn Olkoinponcnlc angcschcn. 

|(M)30] Die Grenzflachcnspannung isl diejenigc Kraft, die an einer gedachlen, in derGrenzflache zwischen zwei Phasen 
bcfindlichcn Linie der Liinge von einein Meier wirki. Die physikalische Einheil fiir diese Grenzflachcnspannung errech- 
nci sich klassisch nach dcr Beziehung Krafl/l.angc und wird gewohnlich in mN/m (Miliinewlon gcteill durch Meier) 
wicdergcgebcn. Sic hal positives Vorz-cichen, wenn sie das Beslrebcn hat, die Grenzflache zu vcrkleinem. Im umgekehr- 
len Falle hat sie negatives Vorzeichen. 

[00311 Die nachfolgende Tabelle 1 fiihrt inillelpolare Lipide auf, die als Einzclsuhslanzen oder auch irn Gemisch un- 
tercinandcr crflndungsgcmaB vorteilhafl sind. Die bclreirenden Grenzfliichenspannungen gegcn Wasser sind in der lelz- 
len Spahe angegcben. Es isl jedoch auch vorteilhafl, Geniischc aus hoher- und niedcrpolaren und dergleichen zu verwen- 
den, sofem gewahrlcislct. ist, daB die Gesamipolarilal der Olphase im beanspruchlen Bereich licgl. 
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Tabelie 1 



Handelsname 


INCI-Bezeichnung 


(mN/m) 




Isofol® 14 T 


Butyl Decanol ^ Hexyl Decanol + Hexyl Octanol + 
Butyl Octanol 


27.6 


5 


Isofol® 16 


Hexyl Decanol 


24.3 


10 


Eutanol® G 


Octyldodecanol 


24,8 


Cetiol® OE 


Dicaprylyl Ether 


22.1 




Miglyol® 812 


Caprylic/Capric Triglyceride 


21.3 


15 


Cegesoft® C24 


Octyl Palmitate 


23,1 




Isopropylstearat 


Isopropyl Stearate 


21,9 




Estol® 1540 EHC 


Octyl Octanoate 


30.0 


20 


Finsolv® TN 


Ci2.i5 AlkyI Benzoate 


21,8 




Cetiol® SN 


Cetearyl Isonoanoate 


28,6 




Dermofeel® BGC 


Butylene Glycol Caprylate/Caprate 


21.5 


25 


Trivent® OCG 


Tricaprylin 


20,2 




MOD 


Octyldodeceyl Myristate 


22 1 


30 


CosmacoJ® ETI 


Di-Ci2-i3 AlkyI Tartrate 


29,4 


Miglyol® 829 


Caprylic/Capric Diglyceryl Succinate 


29.5 




Prisorine® 2036 


Octyl Isostearate 


29.7 


35 


Tegosoft® SH 


Stearyl Heptanoate 


28.7 




Abil®Wax 9840 


Cetyl Dimethiccne 


25.1 




Cetiol® LC 


Coco-Caprylate/Caprate 


24.8 


40 


IPP 


Isopropyl Palmitate 


22.5 




Luvitol® EHO 


Cetearyl Octanoate 


28,6 




Cetiol® 868 


Octyl Stearate 


28,4 


45 



|(K)32] Als Grcnzc, obcrhalb dcrcr eine Olphase nh "unpoliir" gill, wcrdcn allgcmein ca. 30 inN/rn angesehen. 

|0<)33] Als hcsondcrs voncilhafte unpolare Ole habcn sich (blgcndc. hci Rautntemperatur, fliissige unpolarc Lipidc er- 

wiescn: KohlcnwasscrsoITc (Mineralolc, Cyloparaffin. Polyisobutcne. Polydeccne), nichi elhoxylierte bzw. propopox- 50 

ylierte Tithcr (C'apry!ylclhcr/Celiol OE) sowie Silikonolc (Dirnclhiconc, (^yloincthicone, Dimethiconol). 

jo()34) Nach obigcr Dcfiniiion dcr Polarilat gcllcn vSilikonolc nichi als unpolar sondem fallen in der Regel in die inil- 

iclpolarc Region (lypischcrwcisc /.wischcn 20 und 30 liiN/in). 

|(M)35.1 Hs isl cr(indungsgcinaB nioglich, eincn gcwisscn Anlcil polarcr Lipide, also solcher ciner Polarilal kleincr als 
20 inN/m in der Lipidniischung zu dulden, kcinesfalls soli dicscr Anlcil jedoch 25 Gcw.-% uberslcigen, bciragl bevor- 55 
zugl weniger als 15 Gcw.-% und soli ini Idealfalle nichi inehr als < H) Gcw.-%. bezogen auf die Gesaintlipidphase, bc- 
iragcn. 

10036) GemaB dcr hicniiil vorgclcgicn Lehre sind W/O-Hniulsionen crhalllich, deren Viskosilat bei 25"C kleiner als 
5000 mPa s (= Millipascalsekunden) insbesonderc kleincr als 4000 mPa • s, bevorzugl kleiner als 3500 mPa • s 
(HAAKH Viscoicsicr VT-()2). 60 
1 0037] Voneilhan wcrdcn die cdindungsgernaBen Olc ebcnfalls gcwahll aus der Gruppe der Paraffinole, Polyolefine 
sowic Vaseline (Petrol alum). Unlcr den Polyolefinen sind Poiydcccnc und hydriertes Polyisobulen die bevorzugten Sub- 
stanzen. 

|(M)3S1 Die Olphase kann iin vSinne der vorliegenden Hrlindung Tcrner sorcm die in den Palenlanspriichen aufgefuhr- 
Icn Merkinalc bcachici wcrdcn • vortcilhafl. Subsl.anzen enlhalien, gcwahll aus dcr Gruppe der Hsier aus gesatliglen und/ 65 
odcr ungcsalligicn, vcr/.wciglcn und/odcr unvcrzweiglcn Alkancarbonsiiurcn eincr KcUcnlangc von 3 bis 30 C-Aloinen 
und gesaniglcn unci/ixlcr ungcsiiiligtcn, vcr/.wciglcn und/odcr unvcr/.wcigicn Alkoholen eincr Kcltenlangc von 3 bis 30 
C-Aiomcn sowic aus dcr CJruppc dcr lister aus aroinaiischcn Carbonsiiurcn und gcsalligten und/odcr ungcsalligicn, vcr- 
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zwcigien und/odcr unverzweigien Alkoholen ciner Kelienlange von 3 bis 30 C-Alomen. Solchc EslerClc konnen dann 
voricilhafi gewahli werden aus der Gruppc Isopropylmyrislal, Isopropylpalmilal. Isopropylslearat, Isopropyloleat, n-Bu- 
lylsiearal, n-HcxyilauraU n-Decyloieat, Isoociylsiearal. Isononylslcarau Isononylisononanoat. 2-Elhylhexylpalmilat, 2- 
ElhylhexYllaurai. 2-Hcxyldecylslearat, 2-Ociyldodecylpalinital, Oleyloleau Oleylemcai. Erucyloleat. Emcylcrucal so- 
5 wie synihciischc. halbsynlheiische und natOrlichc Gemische solcher Ester, wie z. B. Jojobaol. 

[0039] Fcmcr kann die Olphase vorieilhaft gewahli werden aus der Gruppe der verzweiglcn und unverzweigten Koh- 
lenwasscrstonc und -wachse, der Silkonolc, der Dialkyleiher, der Gruppe der gcsalUglen oder ungesaiuglen, verzweigten 
Oder unvcrzwcigien Alkohole, sowie der Fellsaurciriglyceride, namentlich der Triglvcerinesier gesaldgter und/oder un- 
gesalligier, verzweigier und/oder unverzwcigler Alkancarbonsauren einer Kelienlange von 8 bis 24. insbesondere 12-18 
10 C-Atonicn. Die Fetisaureiriglyceride konnen beispielsweise vorleilhafl gewahli w^erden aus der Gruppe der syntheli- 
schen, halbsynihciischen und nalurlichen Ole, z. B. Olivenol, Sonnenblumcnol, Sojaol. ErdnuBdl, Rapsol, Mandelol, 
Palrnol, Kokosol. Palrnkcmol und dergleichcn mchr. 

|(K)40J Gcwunschienfalls konnen in der Olphase cinzusel/x:nde Fell- und/oder Wachskoinponenlen als Nebenbestand- 
leile in gcnngcrcr Mcnge - aus der Gruppc der pflanzlichcn Wachsc, lierischen Wachse, Mineraiwachse und peU-oche- 
15 mischcn Wachse gcwahh werden. HrfindungsgcniaB gunsiig sind beispielsweise Candehllawachs, Carnaubawachs, Jap- 
unwachs, hspariograswachs, Korkwachs, Guamniawachs, Rciskcimolwachs. Zuckerrohrwachs. Becrenwachs, .Ouricu- 
rywachs, Monlanwachs, Jojobawachs. vShca Buncr, Hicnenwachs. vSchellackwachs, Walral, Lanolin (Wollwachs), Biir- 
/clfcii, Ccresin. Ozokeril (Erdwachs), Parallinwachse und Mikrowachse. 

1(K)41] Wcilcrc vorteilhaflc Fell- und/oder Wachskomponenlen sind chemisch rnodifzierle Wachse und synlhelischc 
20 Wachse. wie beispielsweise die unter den Handelsbczcichnungen Syncrowax HRC (Glyceryluibehenal), Syncrowax 
HGLC (C,6.36-Fctlsauretriglycerid) und Syncrowax AW IC (Ci8.36-Felisaure) bei der CRODA GmbH erhaldichen so- 
wic Monlancsicrwachse, Sasolwachse, hydricric Jojobawachse, synlhelische oder niodifizierle Bicnenwachse (z.B. Di- 
incihicon Copolyol Bicnenwachs und/odcr Cio-so-Alkyl Bicnenwachs). Polyalkylenwachse, Polyelhylenglykoiwachsc, 
abcr auch chemisch modilzierlc Fclle, wic z. B. hydricric Pflanzcnols (beispielsweise hydrieries Ricinusol und/oder hy- 
25 dricnc Cocosfcitglyccridc). Triglyceride, wie beispielsweise Trihydroxyslearin, FcUsauren, Fellsaureesler und Glykole- 
sicr. wic beispielsweise C2()»4o-AlkylslearaJ. C2o-4irAlkylhydroxyslearoylslearal und/oder Glykoinionlanal. Wcitcr vor- 
leilhafl sind auch besUmniic Organosiliciunivcrbindungen, die ahnliche physikalische Eigenschaflcn aufwcisen wie die 
genannlen Fen- und/oder Wachskomponenlen, wie beispielsweise Slearoxylrimelhylsilan. 

|(M)42] Gewiinschicnfalls konnen die Fell- und/oder Wachskomponenlen sowohl einzein als auch ini Gciiiisch vorlie- 

30 gen. 

|(M)43] Auch bclicbigc Abinischungcn solcher Ol- und Wachskomponenlen sind vorieilhan im Sinne der vorliegenden 
lirhndung cm/.usctzcn. Hs kann auch gegcbcncnfalls vorleilhafl scin, Wachse, beispielsweise Celylpalmilal, als Lipid- 
koniponenie der Olphase einzusel/en. 

|(M)44] Von (Icn Kohlenwasscrstoffen sind Paral'linol, hydrierle Polyolefine (z. B. hydrieries Polyisobulen) Squalan und 
35 Squalen voricilhaii ini Sinne der voriiegcnden Eriindung zu verwcndcn. 

|(K)45] lirfindungsgemaB besonders vorteilhufi sind solchc Emulsionen. die dadurch gekenn/^ichnel sind, daB die Ol- 
phase zu mindesiens 5()Gew.-%, bevorzugl zu mehr als 75 Gcw.-% aus mindcslcns einer Subsianz, gewahli aus der 
CJruppc gewiihli aus der Gruppe Vaseline (PcirolaiumX Parafhnol und Polyolefine, unicj- den lelzlcren bevorzugl: Poly- 
decenen, beslehl. 

40 l<K)46] Vorleilhafl kann die Olphase fcmcr cincn CJchalt an cyclischcn oder linearcn Silikonolen aufweisen oder voll- 
sliindig aus solchcn Olcn besichen, wobei allcrdings bcvor/.ugi wird, auBcr dem Silikonol oder den Silikonolen einen zu- 
siit/Jichcn Gchall an andcren Olphascnkomponenlen zu verwcndcn. 

|<K)47] Vorieilhaft kann Cyclonicihicon (Ocianicihylcycloietrasiloxan) eingeselzl werden. Abcr auch andere Silikonole 
smd vorlcilhatt ini Sinnc der vorliegenden Hrhndung zu verwcndcn, beispielsweise Hexamclhylcyclolrisiloxan, Polydi- 

45 melhylsiloxan, I'oIyOnethylphenylsiloxan). 

|(M)48| Die wliBrige Phase der erfindungsgeinaBcn Zubcreilungen cnlhah gcgebenen falls voneilhafl Alkohole, Diolc 
Oder Polyolc nicdriger C-Zahl, sowie dcrcn lilher, vor/.ugswcisc Hlhanol, Isopropanol, Propylenglykol, Glycerin, Elhy- 
Icnglykol, lilhylcnglykoimonoeihyl- oder -monobulylcthcr, Propylenglykolmonoinethyl, -monoeihyl- oder -monobuiy- 
Icthcr, Dicihylcnglykohiionomeihyl- oder -monoclhyleiher und analoge Produkle, femer Alkohole niedriger C-Zahl. 

50 /.. B. Erhanol, Isopropanol, 1,2-PropandioK (jlyccrin. 

|()049| Hin besondcrcr Vor/.ug der vorliegenden lirfindung isl es, daB sie gcslattel, hohc Konz.cnlrationen an Polyolen, 
insbesondere (ilyccrin ein/.u.scl/en. 

.|(M)50] Besonders vorieilhafle Zubcreilungen werden fcmcr erhallen, wcnn als Zusalz- oder WirkslolTe Anlioxidanfien 
eingeselzl werden. HrfindungsgeniiiB cnihahen die Zubcreilungen vorleilhafl cincs oder ruchrere Aniioxidanlien. Als 
55 giinsiige, abcr dcnnoch fakullaliv zu verwcndcnde Aniioxidanlien konnen allc fur kosmctische und/oder dennalologi- 
schc Anwendungcn gecignelen oder gebrauchlichcn Aniioxidanlien verwcndcl werden. 

|(M)511 Voneilhafl werden die Aniioxidanlien gcwiihil aus der Gruppc bcslehcnd aus Aminosaurcn (z. B. Glycin. Histi- 
din. 'IVrosin. Tryptophan) und dcrcn Dcrivatc, Iniida/oic (z, B. Urocaninsiiure) und deren Derivale. Peplide wie D,L- 
Camosin, D-Carnosin, L-Camosin und dcrcn Dcrivatc (z. B. Anserin), Caroiinoide, Caroline (z. B. a-Carolin, p-Carotin. 

60 y-Lycopin) und deren Derivale, Liponsiiure und deren Derivale (z. B. Dihydroliponsaure). Aurothioglucose, Propyllhio- 
uracil und andcrc Thiole (z. B. Thioredoxin, (Jluiaihion, Cysiein, Cyslin, Cyslarnin und dcrcn Glycosyl-, N-Acclyl-, Me- 
Ihyl-. Elhyl-. Propyl-, Amyk Buiyl- und Lauryl-, PalmiloyI-, Oleyl-, y-Linoleyl-, Cholesicryl- und Glycerylesier) sowie 
deren Sal/x;, Dilauryllhiodipropionai, Disicarylihiodipropional, Thiodipropionsaurc und dcrcn Derivale (Bsicr, Ether, 
Pcpiide, Lipide. Nukleotide, Nuklcosidc und Sal/.c) sowie Sulfoxiiiiinverbindungen (z. B. Bulhioninsulfoximine/Homo- 

f.5 cysicinsulfoxiniin, Buihioninsulfonc, Pcnia-, Ilcxa-, Tlcpiaihioninsulfoxiniin) in schr geringen vcrlraglichen Dosicrun- 
gcn (/.. B. prnol bis ^uioUk^). fcmcr (Mcialli-Chclaiorcn (z. B. a-IIydroxyfeiisauren, Palniitinsaure, Phyiinsaure, Lacio- 
Icmn), a-Tlvdroxysaurcn (/. B. Ziironcnsiiurc, Milchsaurc. Apfclsaure), Huminsaurc, Gallcnsaure, Gallenexirakle. Bili- 
rubin, Bilivcrdin. HDTA, liCi lA und dcrcn Derivale. ungcsiiiiigie Fcllsauren und dcrcn Derivale (z. B. Y-T-inolensaure, 
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Linolsaurc. Olsaure), Folsaurc und deren Derivalc, Ubichinon und Ubichinpl und deren Derivale, Vitamin C und Deri- 
vale (z. B. Ascorbylpalmitat, Mg-Ascorbylphosphat, Ascorbylacelal), Tocopheroie und Derivale (z. B. N^lamin £-ace- 
lal)* Viianun A und Den vale (Vilamin A'pa]milal) sowie Konyferylbenzoal des Benzoeharzes, Rutinsaure und deren De- 
rivate» Ferulasaure und deren Derivale, Butylhydroxyloluol. Buiylhydroxyanisol, Nordihydroguajakharzsaure, Nordihy- 
droguajareisaure, Trihydroxybuiyrophenon. Hamsaurc und deren Derivale, Mannose und deren Derivale, Zink und des- 5 
sen Derivale (z. B. ZnO, ZnS04) Selen und dcsscn Derivale (z. B. Selenmethionin), Slilbene und deren Derivale (z. B. 
Slilbenoxid» Trans- Stilbenoxid) und die erfindungsgcmiiB geeignelen Derivale (Salze, Ester, Ether, Zucker, Nukleotide, 
Nukleosidc, Peptide und Lipide) dieser genannlen Wiricsloffe. 

10052] Bcsonders vorleilhaft im Sinne der vorliegcnden Erfindung konnen dllosliche Antioxidantien eingesetzt wer- 
den. 10 
10053] Hine erstaunliche Eigenschaft der vorliegcnden Erfindung isl, daB erfindungsgemaBe Zubereitungen sehr gute 
Vchikcl fur kosrneLische oder derinalologischc WirksiofTe in die Haul sind, wobei bevorzugte Wrksloffe Antioxidantien 
sind, wclche die Haul vor oxidaiivcr Beanspruchung schiitzen kbnnen. Bevorzugte Antioxidanlien sind dabei "S^tamin E 
und dcsscn Dcrivatc sowic Vilamin A und dcsscn Derivale. 

1 0054] Die Mengc der Anlioxidanlicn (cine odcr inchrcrc Vcrbindungen) in den Zubereitungen beu-agl vorzugswcise I5 
0.001 bis 3()Gew.-%. bcsonders bevor/.ugl 0,05 20Cjew.-%, insbesondere l-10Gew.-%, bezogen auf das Gesamigc- 
wichl der /ubereilung. 

10055] Soi'em Vitamin E und/oder dessen Derivale dus bder die Antioxidanlien darslellen, ist vorleilhaft, deren jewei- 
lige KonzentPdiionen aus deni Bereich von 0.001- 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamlgewichl der Formulierung. zu 
wiihlcn. 20 
1 0056 J Solcm Viianiin A, bzw. Vitainin-A-Derivaic. bzw. Caroline bzw. deren Derivale das oder die Antioxidanlien 
darslellen, isl vorleilhaft, deren jewcilige Kon/enlralicjnen aus dcm Bereich von 0.001-10 Gcw.-%, bezogen auf das Ge- 
sainlgcwichi der Formulierung, zu wiihlen. 

|(M)57| lis isl dcni Pachniann naliirlich bekannl. daB kosrueiische Zubereilungen zunieisl nichl ohne die ublichen Hilfs- 
und Zusal/siofte denkbar sind. Die erfindungsgetnaBen kosnielischcn und deruiatologischen Zubereitungen konnen 25 
denienlsprechend ferner kosnielische I^ilfsstofle enlhalien. wie sie ublichenveise in solchcn Zubereitungen verwendel 
werden, bcispielsweise Konsistcn/gebcr, Stabilisaioren, FullstofTe, Konscrvicrungsniillel, Parfunic, Subslanzen zuin 
.Verhindern des Schaumens, FarbsiofTe, Pigmenic, die farbcnde Wirkung haben, VerdickungsiniUel, oberflachenaktive 
Subsian/-cn, liinulgaloren, weichinachcndc, anl'cuchlcndc und/oder feuchthallende Subslanzen, enlziindungshemmende 
Subsian/.cn, zusiilzlichc WirkslolTc wie Vilaininc odcr Proicine, Lichlschutzrnillel, Insektenrepellenlien, Baklerizide, Vi- 30 
ru/.idc, Wasscr, Sabe, anlirnikrobicll, proieolyiisch cxicr kcralolytisch wirksanie Subsianzen, Medikamente oder andere 
iiblichc Bcsiandteile eincr kosnielischcn odcr dcnnaiologischen Formulierung wie Alkohoie, Polyole, Polymere, 
Schaunisiabilisaioren. organische LosungsniiUcl odcr auch Elektrolyle. 

|(M)5KJ Ler/.icre konnen bcispielsweise gewiihli werden aus der Gruppe der Salze mil folgenden Anionen: Chloride, 
femer anorganische Oxo-Elemenl-Anionen, von diescn insbesondere Sulfate, Carbonate, Phosphate, Borate und Alumi- 35 
nale. Auch auf organischcn Anionen basierendc Flcklrolyic sind vorleilhaft, z. B. Lactate, Acelale, Benzoale, Propio- 
nate, Tartraie. C'iirate, Aminosauren, Hthylcndiaminictracssigsaure und deren Salze und andere mehr. Als Kationen der 
vSal7.c werden bcvor/.ugl Animoniuni-, Alkyianirnoniurn-, Alkaliinelall-, Erdalkaliinelall-, Magnesium-, Eisen- bzw. Zin- 
kionen verwendel. Es bcdarf an sich kcincr Erwahnung. daB in Kosmclika nur physiologisch unbedenkliche Elektrolyle 
vcrwcndci werden sollten. Besonders bevor/.ugl sind Kaliunichlorid. Kochsalz, Magnesiumsulfat, Zinksulfal und Mi- 40 
schungcn daraus. 

|0059| Mulalis mulandis gelien cnlsprcchcndc Antordcrungen an die Fonnulierung medizinischcr Zubereilungen. 
|(M)60) Die erlindungsgeniiiBen W/O-Hinulsionen konnen als Grundlage furkosmelische oder demialologische Formu- 
lierungen diencn. Diese konnen wie iiblich /.usanunengesetTit sein und beispielsweisc zur Bchandlung und der Pflcge der 
Maul iind/odcr dcr Haarc, als Lippcnpflcgcprodukl. als Dcoprodukl und als Schinink- bzw. Abschininkprodukl in der de- 45 
koraiivcn Kosniciik odcr als Lichischuu.priiparal diencn. Zur Anwendung werden die eriindungsgenjaBen kosmelischen 
und dcnnaiologischen Zubereitungen in dcr fur Kosmclika oder Dennatika ublichen Weise auf die Haul und/oder die 
llaarc in ausrcichcndcr Mengc aufgcbracht. 

10061] l:nisprcchcnd konnen kosinciischc oder topische dennatologische Zusammcnselzungcn ini Sinne der vorlie- 
gcnden Erfindung, je nach ihrem Aufbau, beispielsweisc verwendel werden als Hauischuizcreme, Reinigungsmiich, 50 
Sonncnschutzlotion, Nahrcrcine, Tages- oder Nachlcreme usw. Es ist gegebenenfalls moglich und vorleilhaft, die erfin- 
dungsgcmiiBcn Zusammensctzungen als (irundlagc Tur phannazeutische Formuliemngen zu verwenden. 
|0062| Die dunnllussigen kosmelischen odcr dcnnaiologischen Mittel gemaB der Erfindung konnen beispielsweisc als 
aus Acro.solbchiillcm, Quetschflaschcn odcr (lurch cine 1'unipvorrichlung verspriihbarc Praparatc vorlicgen oder in Fonn 
cincr millcls Roll-on- Vorrichtungcn aullragbarcn (Uissigcn Zusammenselzung, jcdoch auch in 1-onn eincr aus normalen 55 
I'laschcn und Bchakern auflrdgbaren liinulsion. 

1 0063 1 Als Trcibniilie] fur aus Acrosolbchallcrn vcrspruhbarc kosmelische odcr dcrrnaloiogische Zubereilungen im 
Sinne dcr vorliegcnden Erfindung sind die ublichen bekannlen Icichlfluchtigen, verfliissigten Treibmillel, beispielsweisc 
KohlenwassersiolTc (Propan, Bulan, Isobuian) geeignci. die allein oder in Mischung miteinander eingesetzt werden kon- 
nen. Auch Druckluft isl vorteilhafi zu verwenden. 60 
|(K)64] Naliirlich weiB der Fachmann. daB es an sich nichiioxischc Treibgase gibl., die grundsaizlich fur die Verwirkli- 
chung der voriiegcnden Erfindung in Fonn von Aerosolpriiparaien gecignet waren. auf die abcr dennoch wegen bedenk- 
lichcr Wirkung auf die IJrnwelt odcr sonsiigcr Bcglciiumsiande vcrzichtel werden sollte, insbesondere Fluorkohlenwas- 
scrslolTc und riuorchlorkohlcnwas.scrsiolTe (FC.'KW). 

10065 1 (iunsiig sind auch solchc kosnielischcn und dcnnaiologischen Zubereilungen, die in dcr Fonn eincs Sonncn- 65 
schui/.iniiicis vorlicgen. Vor/.ugswcisc cnihalicn dicsc ncbcn den crfindungsgcmaBcn Wirksiolllcombinaiionen zusatz- 
lich niindcsicns cine UV-A-Mlicrsubsian/. und/otler mindesicns cine UV-B-Fillersubsianz und/oder mindesiens ein anor- 
ganischc^ Figmcni. 
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(0066] Es isl aber auch vorteilhaft im Sinne der vorliegenden Erfindungen, solche kosmetischen und dermaiologischen 
Zubcrcitungen 7.u ersicllen, deren hauplsSchlicher Zweck nichl der Schulz vor Sonnenlichl isU die aber dennoch einen 
Gchall an UV-Schuizsubsianzen enthallen. So werdcn z. B. in Tagescremes gewohnlich UV-A- bzw. UV-B-Fillcrsub- 
stanzen eingearbeitct. 

" 5 10067] Auch stellcn UV-Schulzsubslanzen, ebenso wic Anlioxidaniien und. gewUnschlenfalls, Konservierungsstoffe, 
cincn wirksanien ^>chutz der Zubereilungen selbst gegen Verderb dar. 

(0068] Vorteilhafl konnen erfindungsgemaBe Zubereilungen auBerdem Substanzen enlhaiten, die UV-Slrahlung im 
UVB-Bcreich absorbicren, wobci die Gesamlmenge der FiUersubsianzen z. B. 0, 1 Gew.-% bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 
0,5 bis 10 Gcw.-%, -insbcsondcre 1,0 bis 6.0 Gew.-% betragi, bezogen auf das Gesamlgewichl der Zubereilungen, um 
10 kosmciischc Zubereilungen zur Verfugung zu slellen, die das Haar bzw. die Haul vor dem gesamien Bereich der ultra- 
violellen Strahlung schulzen. Sie konnen auch als Sonnenschutzmitlel furs Haar oder die Haul dienen, 
[0069] EnlhaJien die crfindungsgemaBen Emulsionen UVB-Filicrsubslanzen, konnen diese olloslich oder wasserlos- 
lich scin. EriindungsgeniaB vortcilhafte 6116sliche UVB-Filler sind z. B.: 

15 - 3-Hcn/.ylidcncaiupher-Dcrivale, vorzugsweise 3-(4-Melhylben7.yliden)campher, 3-Benzylidencanipher; 

4.Aniinobcn/.ocsaurc-Derivate. vor/ugswcisc 4-(Dinicthylaniino)-benzocsaurc{2-elhylhcxyl)csler, 4-(Dimelhy- 
laniino)bcn/ocsaurcaniylcslcr; 

- Esler der Ziniisaure, vorzugsweise 4-Methoxyzimtsaure(2-clhylhexyl)esier, 4-Melhoxyzinilsaureisopenlyleslen 

- Esler der Saiicylsaure, vorzugsweise Salicylsaure(2-elhylhcxyl)esler» Salicylsaure(4-isopropyIbenzyl)esler, Sali- 
20 cylsaurchonioincnthylcsicr. 

Dcrivaic dcs Bcn/.ophcnons, vorzugsweise 2-Hydroxy-4-ineihoxybenzophenon, 2-Hydroxy-4-melhoxy-4'-me- 
lhyIbcn/.ophcnon, 2,2'-Dihydroxy-4-inelhoxybenzophenon; 

Esicr der Bcn/.alinalonsaurc, vorzugsweise 4-Mclhoxybcnzalnialonsauredi(2-elhylhexyl)esler, 

- Deri vale des U3,5-Triazins, vorzugsweise 2.4,6-Trianilino-(p-carbo-2*-elhyl-r-hexyloxy)-l,3.5-iriazin. 

25 

|(K)70| Die l.isic der gcnannlcn UVB-Filter, die in Koiiibinaiion niit den erfindungsgemaBen WirkslofTkonibinationcn 
vcrwendcl werdcn konnen, soli selbslverslandlich nichl liiniiicrund scin. 

|(K)71 1 Hs kann auch von Vorleil scih, erfindungsgemaBe Lipodispcrsioncn mil UVA-Fillcm zu forinulieren. die bisher 
iiblichcrwcisc in kosmetischen Zubereilungen enlhallen sind. Bci dicsen wSubslan7£n handcll es sich vor/.ugsweise um 
30 Dcrivaic dcs Dibcn/oylincihans, insbcsondcre um l-(4'-lcr!.Huiylphcnyl)-3-(4'-mclhoxyphenyl)propan- K3-dion undum 
l-Phcnyl-3-(4'-isopropyIphcnyl)propan-l,3-dion. 

1 0072] ErfindungsgemaBe kosinetischc und dermatologischc Zubereilungen konnen auch anorganische Pignienle enl- 
hallen, die iiblichcrwcisc in der Kosmelik zum Schuiz^ der Haul vor UV-Slrahlen verwendel werdcn, Dabei handelt es 
sich um Oxide dcs Tiians, /inks, Hisens, Zirkoniums, wSiliciums, Mangans, Aluminiums. Cers und Mischungen davon, 
35 sowie Abwandlungen, bei denen die Oxide die akliven Ageniien sind. Besonders bcvor/ugi handelr es sich um Pigmente 
auf der Basis von 'Illandioxid. 

|(M)731 Als weilerc Ficslundleilc konnen verwendel werden: 

Ixuc, Wachsc unci andcre naiiirliche und synlhciische Feiikorper, vorzugsweise Esler von FelLsjiuren mil Alko- 
40 holcn nicdrigcr C-'/ahl. B. mil Isopropanol, Propylenglykol oder Glycerin, oder Esler von Fellalkoholen mil Al- 

kansiiurcn nicdrigcr C-Zahl oder mil Fellsauren 

- Alkoholc. Diolc oder Polyole niedriger C-Zahl, sowic dcrcn Ether, vorz.ugsweisc Elhanol, Isopropanol, Propylen- 
glykol, (;iyccrin, Hihylcnglykol, Elhylenglykolmonoeihyl- oder -monobulylelher, Propylenglykolmonomethyl, - 
monocihyl- oder -monobulylelher. Dielhylenglykolmonomelhyl- oder -monoelhylelher und analoge Produkle. 

45 

|(M)74] HrfindungsgcmiiBc Zubereilungen k5nncn auch WirkslolVc (cine oder mehrcre Verbindungcn) enlhallen, wel- 
chc gcwiihli werdcn aus der Gruppc: Acetylsalicylsaure, Airopin. Azulen, Hydrocortison und dcsscn Derivalen, z. B. 
Hydrocorlison-l 7-valcrai, Vjiaminc, B. Ascorbinsaure und dcrcn Derivale. Vitamine der B- und D-Reihe, sehr giinslig 
das Vitajiiin 13 1, das Viiamin Bn das Viiamin D], aber auch Bisabolol, ungesatii^ie Fellsauren, namenllich die essenliel- 

50 len Fellsauren (oil auch Vitamin F gcnannl), insbcsonderc die 7-ljnolensaure, Olsaure. Eicosapentaensaure. Docosahe- 
xaensaurc und dcrcn l^crivatc, Chloramphenicol, Coffein, Prosiaglandinc, Thymol, Canipher, Exlrakle oder andere Pro- 
dukle pflan/.lichcr und licrischer Merkunft, z. B. Nachiker/enol, Borrelschol oder Johannisbeerkemol, Fischolc, Jjeber- 
Iran aber auch Gcramide und ccramidahnliche Verbindungcn und so wciler Vorleilhafi isl cs auch, die Wirkslorfe aus der 
(jruppc der ruckfciicnden Subslan/cn zu wahlen, bcispiclswcisc Purccllinol, Euccrit® und Neocerit® ' 

55 |(M)75I Die Mengc solcher WirksiolTe (eine oder mehrcre Verbindungcn) in den Zubereilungen gemaB der Hrfindung 
bciragt vor/.ugswcisc (),()()l bis 30 Gcw.-%, besonders bevorzugi 0,05 20 Gew.-%, insbesondere 1-10 Gew.-%, bezogen 
auf das ( icsanilgewicht der Zubcreilung. 

1 0076] Die nachloJgenden Bcispiele sollen die vorlicgendc Hrfindung verdeullichen, ohne sie einzuschranken. Die 
Zahlenwenc in den Bcispielcn bedeuien Gewichlsprozenie, bezogen auf das Gesamigewichi der jeweiligen Zubereiiun- 
60 gen. 

10077] GemiiB der hiennil vorgeleglcn I^hre sind W/0- Emulsionen erhalllich, deren Viskosilal bei 25"C klciner als 
5000 mPa s (= Millipascalsekundcn) insbesondere klciner als 4000 mPa • s, bevorzugi kleiner als 3500 mPa s 
(HAAKTi Viscoicsicr V'r-()2). 
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Beispiel 1 



PEG-22 Dodecyl Glycol Copolymer 1 ,5 

PEG-45 Dodecyl Glycol Polymer 1^5 

Isohexadekan 12,0 

Isoeicosan 5^0 

Glycerin 3,0 

NaCl 1.0 

Parfuni, Konservierungsmilicl. Farbsloffe» Aniioxidanlicn q. s. 

Wasser ad 100,00 

Beispiel 2 

Gcw.-% 

PEG-22 Dodecyl Glycol Copolymer ] ,5 

PEG-45 Dodecyl Glycol Polymer 1 [5 

Dicaprylylelhcr 4^5 

Octylcocoal 6,5 

Glycerin 3,0 

MgS04 OJ 

ParfUm, Konscrvicrungsiniticl I 'arbsiolTc. Aniioxidantien q, s. 

Wasser ad I06.O 

Beispiel 3 (W/O-Lotion) 

Gcw..% 

PEG-22 Dodecyl GlycoK'opolymer 1,5 

PEG-45 Dodecyl Glycol Polymer 1,5 

Isopropylslearal 4,0 

G12. i5-Alkylbcnzoal 4,0 

Oclylpalniital 4,0 

Glycerin 3 0 

NaCl llo 

Parfum, Konservierungsmilicl l-arbsioITe, Aniioxidantien q. s. 

Wasser ad 100,0 

Beispiel 4 

PEG-45 Dodecyl Glycol Polymer 

Gj2-i5Alkylben7.oal 10^0 

CJlyccrin 30 

MgS04 Oj 

Parfum, Konservierungsmilicl, l^arbsioffe. Antioxidanlien q. s. 

Wasser ad 100,0 

Beispiel 5 

PEG-22 Dodecyl GlycoKlopolymer 0,9 

Ociylcocoat ]0^() 

(jivcerin 3 0 

MgS04 ()> 

Parfum, Konservierungsmilicl, 1-arbsloffe, Antioxidanlien q. s. 

Wasser ad 100,0 

Beispiel 6 

PHG-22 Dodecyl Glycol C'opolyiner 2,0 

Isopropylslearal 10,0 



DE 100 48 125 A 1 

Glycerin 3 q 

MgS04 0,7 

Parfum, Konservierungsmilicl, Farbsioffe, Anlioxidanlicn q. s. 

Nasser ad 100,6 



Beispiel 7 

10 . . Gew.-% 

PEG-45 Dodecyl Glycol Polymer 2,25 

Dicaprylylcarbonat jq^q 

Glycerin 3 0 
NaCl 

PaifUni, Konservierungsmilicl, I'arbsloffc, Anlioxidanlien q. s. 

Nasser ad 100,6 



15 



20 



25 



Beispiel 8 

Gcw.-% 

PEG-45 Dodecyl Glycol Polymer 1^0 

Dicaprylylethcr j q'q 

Glycerin 3 q 

MgS04 oj 

Pariiiin, KonservicrungsniincI, Furbslofre, Anlioxidanlicn q. s, 

Wasscr ad 100,0 

Beispiel 9 

PEG-22 Dodecyl Glycol Copolymer 2,0 

Bulylcnglycoldicaprylai/dicapralc ] q'q 

^•^ Glycerin 3 0 

MgS04 0.7 

Parfum, Konservierungsmilicl, 1-arbsioffe, Anlioxidanlien q. s. 

W*«ser ad 100*00 
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Beispiel 10 



Ocw.-% 

PHG-45 Dodecyl Glycol Polymer 0,75 

Dioclylcyclohcxan jqO 

Glycerin 3 q 

MgS04 0^7 

Parfum, Konservierungsmilicl, Farbsioffe, Anlioxidanlien q. s. 

Wasser acl lOQ.O 



0 



Palenlanspriichc 

1. Wasscr-in-Ol-liinulsioncn 

(a) eines Gchaltes an Wasser und gegebenenfalls wasscrloslichcn Substanzen von insgesanU mindeslens 
70Gcw.-%, und cincs Gchalies an Lipiden, IZmuIgaiorcn und lipophilen Bestandlcilen von insgcsaml hoch- 
stens 20% jcwcils hczogcn auf das Gesamigewichi dcr Zubereilungen, 

(b) mil eincr Lipidphasc dcren Gesamlpolarilai zwischen 20 und 45 mN/m liegi 

(c) enlhaliend wcnigslens cine grenzflachenaklive Subsianz, gewahll aus der Gruppe der Substanzen der Po- 
lyelher aus 

einer oligo- oder polymeren Molekuleinheit B, dcren Monomere vcrzweigle oder unverzweigle a,<o-Alkylcn- 
glycole (a,a>Dihydroxyalkane) mil 3-25 KohlensiolTaiomcn darstcllen und 
zwci aus PoJyoxycihylcngruppen zusammengcsetzicn Einhcilcn A, 

wobci die Molckulcinheiicn A und B gemaR dem Schema A>0-B-0-A libcr Elhergruppen milcinandcr ver- 
knupn sind. 

2. Hmulsioncn nach Anspruch 1, dadurch gekenn/cichnei, da6 dcr odcr die Poly clhcr so gewiihli werdcn, daB die 
Polyoxyeihylcnkomponenic die Grundslruklur 
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H O — CH2— CH2 



•OH 



aufweisl, wobei n Werte von 10-200 annimml, insbesondere 20-70, 

3. Emulsionen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der oder die Polyelher so gewahll werden, daB die 
Komponcnle der verzweiglen bder unverweigien a,fi>-Alkylcnglycole die Grundsiruklur 

HO R — 0-— H 



aulwcisl, wobci p Wcrtc /wischcn 2 und 2(X} anninnnl. 

4. Hniulsioncn nach Anspruch 1 , dadurch gekcnnz-cichnel, dal3 der odcr die Polyelher aus der Gruppe der Subslan- 
zen folgendcr Slruktur gewahll werdcn 



H- 



O CH2 



O— R O CH2-CH2- 
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IS 



20 



-OH 



m 



wobei n und in unabhangig voneinander gewahll werden.aus dein Bereich von 10 2{K), insbesondere 20-70. 

5. Hniulsioncn nach Anspruch 1, dadurch gekcnn/eichncl, dali als Polyelher PHG-45 (dcxlecyl glycol) copolymer 
und/odcr PHCj-22 (dodecyl glycol) copolymer gewiihll wcrden. 

6. l:mulsionen nach Anspruch 1, dadurch gekenn7.eichnel, daB die Gcsamlnienge an den Polyclhern in den ferligen 
kosineiischen oder dcrmalologischcn Zubercilungcn aus deni Bereich von 0,1-30 Gcw.-%, bevorzugt 
0.25 5.0 Gew.-% insbesondere 0.75-3,5 Gew.-% gewahll wird, bezogen aul das Gesaintgewichl der Zuberei tun- 
gen. 
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